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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ В ГИБКИХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СРЕДАХ 


В статье представлены результаты исследований методов поверхностного пласти- 
ческого деформирования гибкой гранулированной средой. Определены глубина 
внедрения частицы среды, среднее арифметическое отклонение профиля устано- 
вившейся шероховатости, глубина упрочненного слоя и степень упрочнения. При- 
ведена зависимость шероховатости от времени для различных видов обработки 
методом поверхностного пластического деформирования гибкой гранулированной 
средой. 

Ключевые слова: гибкая гранулированная среда, среднее арифметическое от- 
клонение профиля установившейся шероховатости, глубина упрочненного слоя, 
степень упрочнения. 


Введение. В условиях современного машиностроительного производства 
необходимо добиваться постоянного повышения производительности труда 
и улучшения качества выпускаемых изделий. Для решения этой задачи 
разрабатываются и внедряются новые методы обработки. К таким методам 
относятся методы обработки поверхностным пластическим деформирова- 
нием (ППД) в гибких гранулированных рабочих средах. В последнее время 
они находят всё большее применение в различных отраслях промышленно- 
сти на этапах финишной обработки, так как имеют достаточно широкие 
технологические возможности, что в свою очередь позволяет обрабатывать 
детали самой различной конфигурации и обеспечивать высокое качество 
поверхностного слоя. 

Обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого 
поверхностного слоя (отделочно-упрочняющая обработка) при помощи 
гибкой рабочей среды, имеет по сравнению с другими финишными метода- 
ми обработки поверхности ряд преимуществ: сохраняется целостность во- 
локон металла и образуется мелкозернистая структура в поверхностном 
слое; отсутствуют термические дефекты; обеспечивается стабильное каче- 
ство поверхности; обеспечивается возможность достижения минимальных 
высотных параметров шероховатости поверхности как на термически необ- 
работанных сталях, цветных сплавах, так и на высокопрочных материалах; 
создается благоприятная форма микронеровностей с большой долей опор- 
ной площади на уровне вершин неровностей; создаются благоприятные 
сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое; повышается 
микротвердость поверхности. Обработка поверхностным пластическим де- 
формированием гибкой гранулированной средой (ППД ГГС) не требует 
применения сложного оборудования и оснастки. ППД ГГС могут подвер- 
гаться детали разнообразных форм и размеров, изготовленные из различ- 
ных материалов. 

Методы обработки ППД ГГС широко применяются в промышленно- 
сти. Каждый из этих методов имеет свою область применения, преимуще- 
ства и недостатки. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 
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Отделочно-упрочняющая вибрационная обработка (ВиОУО) пред- 
ставляет собой механический или механохимический процесс сглаживания 
микронеровностей за счет их пластического деформирования частицами 
рабочей среды, совершающими колебательное движение [1]. Процесс со- 
провождается последовательным нанесением на поверхность деталей 
большого количества микроударов частицами рабочей среды при их вза- 
имных соударениях и скольжении. Удары вызваны действием колебаний, 
сообщаемых рабочей камере. 

Рабочей камере, смонтированной на упругих элементах и имеющей 
возможность колебаться в различных направлениях, сообщается вибрация 
от инерционного вибратора в виде вращающегося вала с несбалансиро- 
ванными грузами с частотой 15...50 Гц и амплитудой 0.5...2.5 мм. В процес- 
се вибрирования заготовки и рабочая среда непрерывно подвергаются пе- 
ременным по знаку ускорениям, приходят в интенсивное относительное 
перемещение, совершая два вида движений: колебания и медленное пере- 
мещение всей массы (циркуляционное движение). От стенок рабочей каме- 
ры вибрация передается прилегающим слоям рабочей среды, которые пе- 
редают ее следующим слоям и т.д. Схема вибрационной обработки пред- 
ставлена на рис.1. 


Рис.1. Схема станка для 
ВиОУО: 1 — рабочая каме- 
ра; 2 - упругий элемент; 
3 - дебалансный вибра- 
тор; 4 -— основание; 
5 — шланги для подачи и 
слива технологической 
жидкости, 6 - помпа; 
7 — бак-отстойник 








В процессе обработки заготовка занимает различные положения в 
рабочей среде, что обеспечивает достаточно равномерную обработку всех 
поверхностей во всех точках рабочей камеры. Несколько эффективней об- 
работка у дна, где давление рабочей среды выше. По мере удаления от 
стенок рабочей камеры амплитуда колебаний частиц рабочей среды и ин- 
тенсивность обработки уменьшаются. Воздействие на обрабатываемую де- 
таль одновременно большого числа микроударов в различных направлени- 
ях способствует удержанию ее во взвешенном состоянии, исключая грубые 
забоины и повреждения. Процесс обработки осуществляется преимущест- 
венно с периодической или непрерывной подачей в рабочую камеру 
технологической жидкости (ТЖ) требуемого состава и значительно реже 
всухую. Интенсивность вибрационной обработки зависит от режима и про- 
должительности обработки, характеристики и размеров частиц рабочей 
среды, объема рабочей камеры и степени ее заполнения, механических 
свойств материала обрабатываемых деталей и др. 

ВиОУО, используемая для достижения упрочняющего или стабили- 
зирующего эффекта, осуществляется преимущественно в среде металличе- 
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ских и твердосплавных тел. ВиОУО является универсальным методом обра- 
ботки. Наиболее ощутимы его преимущества при обработке деталей слож- 
ной формы, а также при упрочнении большой партии деталей небольших 
размеров. При этом достигается равномерное упрочнение тонкого поверх- 
ностного слоя всех элементов детали, отделка и скругление острых кромок, 
плавность переходов. 

В работах исследователей ВиОУО [1,2,3] приводится значительное 
количество факторов, влияющих на производительность и качество обра- 
ботки. Многие из них выделяют следующие основные факторы: амплитуда 
и частота колебаний рабочей камеры, параметры частиц рабочей среды; 
свойства обрабатываемого материала; степень заполнения рабочей каме- 
ры; время обработки; соотношение объемов обрабатываемых заготовок и 
гибкой рабочей среды; наличие и свойства ТЖ; исходное состояние по- 
верхности заготовок и др. 

ВиОУО позволяет получить в зависимости от состояния исходной 
заготовки и используемой среды шероховатость поверхности до Ка 0.5 мкм, 
повышение микротвердости на 20...60% на глубине 0.1...0.5 мм и более, 
величину сжимающих остаточных напряжений 100...120 МПа на глубине 
0.5...0.8 мм, скругление острых кромок, уменьшение и ликвидацию концен- 
траторов напряжений. 

Центробежно-ротационная обработка в среде стальных шариков 
является одним из отделочно-упрочняющих динамических методов обра- 
ботки. 

Метод центробежно-ротационной обработки занимает особое место 
среди известных методов обработки деталей ППД ГГС, так как обеспечива- 
ет наибольшую производительность процесса обработки, многократно пре- 
вышающую производительность многих других методов. 

Сущность метода отделочно-упрочняющей  центробежно-рота- 
ционной обработки (ОУ ЦРО) состоит в том, что гранулированный напол- 
нитель 3 и обрабатываемые детали 4 (рис.2) загружаются в рабочую каме- 
ру и приводятся во вращательное движение вокруг вертикальной оси та- 
ким образом, что вся масса загрузки приобретает форму тора [4]. 






технологическая 
жидкость !. 


Рис.2. Схема процесса 
центробежно-ротационной обработки 
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Тороидально-винтовой поток обеспечивается конструкцией рабочей 
камеры, состоящей из неподвижной цилиндрической вертикально распо- 
ложенной обечайки 1 и примыкающего к ней вращающегося дна 2, имею- 
щего форму тарели. Для уменьшения износа внутренние поверхности дна и 
неподвижную часть рабочей камеры покрывают износостойким материа- 
лом. Чаще всего используются резиновые или полиуретановые покрытия. 
Вращение дна обычно обеспечивается реверсивным электродвигателем 
или гидродвигателем. 

К основным преимуществам ОУ ЦРО относятся: высокая интенсив- 
ность обработки; простое по конструкции оборудование; возможность од- 
новременной обработки заготовок «внавал» большими партиями. 

Шероховатость обработанной поверхности при ОУ ЦРО зависит от 
характеристик гибкой рабочей среды, режимов обработки, объема загрузки 
рабочей камеры, физико-механических свойств обрабатываемого материа- 
ла, исходной шероховатости и других факторов. 

При ОУ ЦРО воздействие множества микроударов частиц гибкой 
рабочей среды на поверхность обрабатываемых заготовок создает предпо- 
сылки для изменения физико-механических свойств поверхностного слоя 
деталей. 

Наряду с шероховатостью и микротвердостью поверхности важным 
критерием, определяющим эксплуатационные свойства детали, являются 
остаточные напряжения в её поверхностном слое. Так как процесс ОУ ЦРО 
является низкотемпературным (температура в рабочей камере не превы- 
шает 50°С) и осуществляется при постоянном воздействии ТЖ, единствен- 
ным источником возникновения остаточных напряжений может быть пла- 
стическая деформация от микроударов частиц рабочей среды. 

В известных работах [4,5] приводится значительное количество 
факторов, влияющих на производительность и качество обработки, но 
большинство исследователей выделяют следующие основные: угловая ско- 
рость вращения дна; угол наклона дна; параметры частиц рабочей среды 
(размеры шариков); свойства обрабатываемого материала; степень запол- 
нения рабочей камеры; время обработки; соотношение объемов обрабаты- 
ваемых заготовок и гибкой обрабатывающей среды; наличие и свойства 
ТЖ; исходное состояние поверхности заготовок и др. 

ОУ ЦРО позволяет получить в зависимости от обрабатываемого ма- 
териала шероховатость поверхности Ка до 0.8 мкм, величину сжимающих 
остаточных напряжений 100...130 МПа на глубине залегания 0.5...1 мм, по- 
вышение усталостной долговечности в 1.5...1.6 раз, повышение степени 
упрочнения до 20%. 

Обработка дробью (ОД) осуществляется ударами дроби по дефор- 
мируемому материалу. ОД используется для упрочнения деталей и инстру- 
ментов сложной формы, а также для обработки деталей, имеющих малую 
жесткость (зубьев шестерен, листовых рессор, витых пружин, лопаток ком- 
прессоров и турбин и др.) [6,7]. 

Эффект, достигаемый при ОД, обеспечивается за счет создания в 
поверхностном слое детали сжимающих остаточных напряжений, однород- 
ной текстуры металла и специфической микрогеометрии, свойственной 
всем методам ОУО ГРС. 
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Процесс ОД включает две группы методов: 

1) дробеударная обработка (ДО), объединяющая методы обработки 
ППД сухой дробью: дробеструйный, дробеметный, гравитационный, пнев- 
модинамический, беспыльная ДО; 

2) гидродробеударная обработка (ГДО), включающая методы уп- 
рочнения дробью с применением ТЖ: пневмогидродробеструйный, гидро- 
дробеструйный, гидродробеметный, упрочнение микрошариками. 

Принципиальные схемы основных способов ОД приведены на рис.3. 





Рис.3. Принципиальные схемы обработки дробью: а — дробе- 
струйное упрочнение; 6 — дробеметная обработка; в — грави- 
тационная обработка; г — пневмодинамическая обработка; 
д - беспыльная дробеструйная обработка; е — пневмогидрод- 
робеструйная обработка; ж — гидродробеструйная обработка: 
1 - рабочая камера; 2 -— элеватор (возврат дроби); 3 — струй- 
ный аппарат; 4 — ротор-дробемет; 5 — нижний бункер; 
6 - верхний бункер; 7 — сепаратор дроби; 8 — запорно- 
регулировочное устройство; 9 — поток дроби; 10 — рабочая 
жидкость; 11 — деталь 
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ОД позволяет получить в зависимости от обрабатываемого мате- 
риала шероховатость поверхности Ка до 0.8 мкм, величину сжимающих 
остаточных напряжений 100...130 МПа на глубине залегания 0.5...1 мм, по- 
вышение усталостной долговечности в 1.5...1.6 раз, повышение степени 
упрочнения до 20%. 

Постановка задачи. Несмотря на широкое распространение методов ППД 
ГГС, имеющиеся результаты, полученные рядом исследователей, недоста- 
точно полно описывают процесс, носят эмпирический характер или рас- 
сматривают частные вопросы. Нет сведений по выбору технологических 
режимов применительно к процессу достижения заданных параметров по- 
верхностного слоя (шероховатость поверхности, глубина упрочненного 
слоя, степень упрочнения), практически не изучено влияние механических 
характеристик материала. Из выполненных исследований наибольший ин- 
терес в этой области представляют работы А.П. Бабичева, В.О. Трилисско- 
го, Ю.Р. Копылова, В.В. Петросова, И.В. Кудрявцева, В.М. Смелянского и др. 
На основании результатов их работ, а также результатов собственных ис- 
следований разработана комплексная система моделей ППД ГГС, вклю- 
чающая взаимосвязанные модели единичного взаимодействия частиц ра- 
бочей среды с поверхностью детали, формирования шероховатости обра- 
ботанной поверхности, глубины упрочненного слоя, степени упрочнения. Про- 
ведено исследование эксплуатационных свойств обработанных деталей. 
Содержание и результаты исследований. При исследовании основных 
технологических параметров методов ППД ГГС (производительности про- 
цесса и качества обработанной поверхности) одним из важнейших являет- 
ся вопрос теоретического моделирования процесса единичного взаимодей- 
ствия частиц среды с поверхностью обрабатываемой детали. Разработка 
теоретических зависимостей, описывающих форму и размеры следов обра- 
ботки, позволяет в дальнейшем перейти к теоретико-вероятностному опи- 
санию распределения следов на поверхности детали, что в свою очередь 
даёт возможность разработать модель формирования профиля шерохова- 
тости и физико-механических свойств поверхности детали. 

Деформирование неровностей при ППД ГГС происходит следующим 
образом: частица среды взаимодействует с выступами микропрофиля по- 
верхности обрабатываемой детали, в результате чего эти выступы пласти- 
чески деформируются, вызывая течение металла (в микрообъёмах), причём 
пластическая деформация происходит в поверхностном слое детали. Это 
связано со значительным превышением твёрдости рабочих тел по сравне- 
нию с твёрдостью обрабатываемого материала. 

В начале процесса взаимодействия частица среды соприкасается с 
вершинами неровностей детали по дуге. Длина отрезка контакта увеличи- 
вается по мере внедрения частицы в поверхность вплоть до частичной или 
полной деформации микронеровностей. При этом силы трения на поверх- 
ности контакта препятствуют деформации неровностей в окружном на- 
правлении. Возникшие в результате взаимодействия касательные напря- 
жения максимальны на контактной поверхности и уменьшаются по мере 
удаления вглубь материала. Увеличивающиеся на поверхности контакта 
неровности с частицей среды давления приводят к пластическому течению 
металла в направлении минимального сопротивления, т.е. в направлении 
свободной поверхности впадины микронеровностей. В результате перерас- 
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пределения усилий впадины микронеровностей "поднимаются" вплоть 
до контакта с поверхностью обрабатывающего тела. Этот процесс протека- 
ет тем интенсивнее, чем деформируемый выступ находится ближе к зоне 
максимальных давлений. 

Глубину внедрения частицы среды можно определить по зависимо- 
стям: 

- для отделочно-упрочняющей вибрационной и центробежно- 
ротационной обработки 


р =2.7.,. (1) 


шах 





где Г - эффективная скорость частицы (определяется особенностями 


конкретного вида обработки); А - радиус частицы; а - угол встречи 
частицы с поверхностью детали; р, - плотность материала частицы; 


К, - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости детали; 
с - коэффициент несущей способности контактной поверхности; 
о’, - предел текучести материала детали; 


- для обработки дробью 






Ен "р. 


Л 2 
К, -с-0,-р ы 


Йй их =1.6.А,.В. 

см 

где Р.„„- динамическое давление; К, -— коэффициент потерь, учитывающий 
расстояние до обрабатываемой детали и плотность потока шариков 


(определяется при проведении экспериментальных исследований); 
р.» - плотность смеси. 


Величина деформации поверхностного слоя в значительной степе- 
ни определяется физико-механическими свойствами материала обрабаты- 
ваемой детали, а также количеством взаимодействий, приходящихся на 
каждую точку обрабатываемой поверхности. 

Контактные напряжения, возникающие в зоне обработки под дей- 
ствием частиц среды, зависят не только от усилия соударения, но и от раз- 
мера частицы и высоты исходных микровыступов. 

Контактная поверхность вследствие её зависимости от угла соуда- 
рения и формы исходной шероховатости имеет сложную пространственную 
форму. В случае обработки стальными полированными шариками пред- 
ставляется возможным принять эллипсоидную форму номинальной кон- 
тактной поверхности. Это значительно упрощает дальнейшие теоретиче- 
ские расчёты. 

Пятно контакта частицы среды с поверхностью детали представля- 
ет собой эллипс, размеры полуосей которого: 


=? -(В-й ик)"; а=5 (ава - Г)-йььь +В, (3) 


где / - коэффициент трения частицы по поверхности детали. 


Пластическое деформирование поверхности детали происходит при 
многократном взаимодействии с ней частиц среды. Образуются единичные 
лунки с поперечной шероховатостью, зависящие от параметров исходного 
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профиля. Микрорельеф поверхности образуется путём наложения и пере- 
сечения единичных следов (лунок). 

Если прекратить процесс обработки до получения установившейся 
шероховатости, будет наблюдаться увеличение опорной поверхности про- 
филя по сравнению с исходной. 

Продолжение процесса приведёт к передеформированию выступов 
исходной шероховатости в том случае, если детали изначально не имели 
очень высокую твёрдость и значительную исходную шероховатость. 

На поверхности детали образуется новый специфический микро- 
рельеф, характеризующийся однородностью свойств по всем направлени- 
ям. При продолжении процесса обработки он постоянно воспроизводится, 
а его параметры не будут изменяться в некоторый промежуток времени 
(вплоть до наступления перенаклёпа поверхности). Параметры установив- 
шейся шероховатости будут определяться только технологическими режи- 
мами и размерами частиц среды. 

Среднее арифметическое отклонение профиля установившейся ше- 
роховатости при ППД ГГС можно определить по зависимостям: 

- для отделочно-упрочняющей вибрационной и центробежно- 
ротационной обработки 





Ва уст = К ы (4) 
[› - единичная длина, А», - эмпирический коэффициент; 
- для обработки дробью 
Ь 
Ва не В Е (5) 


Снижение высотных параметров исходной шероховатости при ППД 
ГРС имеет сложный характер. Поэтому получить строгую теоретическую 
модель для определения времени обработки пока не представляется воз- 
МОЖНЫМ. 

Как отмечают многие исследователи [2,8], изменение шероховато- 
сти поверхности носит экспоненциальный характер. Скорость образования 
нового рельефа снижается от максимального значения в начальный пери- 
од, до значений, мало отличающихся от нуля к моменту образования уста- 
новившейся шероховатости, что свидетельствует о формировании непре- 
рывно воспроизводимого рельефа поверхности. Каждой комбинации тех- 
нологических параметров соответствуют такая удельная плотность взаимо- 
действий и такой уровень энергии частиц среды, которые однозначно оп- 
ределяют как продолжительность периода, так и высотные параметры ус- 
тановившегося рельефа, причем последние зависят от исходной шерохова- 
тости. 

Вышеуказанным условиям удовлетворяет выражение 


Ва = (Ва"-Ка„„)е“ + Ва, (6) 


уст 


где Ка“ - среднее арифметическое отклонение профиля исходной шеро- 
ховатости; АК, - коэффициент интенсивности уменьшения шерохова- 
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тости; #- время обработки; Ка, - установившаяся шероховатость 


уст 
поверхности. 
Выразив из полученной зависимости (6) время обработки, получим 
следующую формулу: 


а Ваз- Кауст : (7) 
Ки Ка исх — Ка уст 


где А. - коэффициент интенсивности изменения шероховатости; Ка шсх, 
Юз, Вахт- исходная, заданная и установившаяся шероховатость 
поверхности соответственно. 


При решении технологических задач ППД ГРС важное значение 
имеет аналитический расчет ожидаемого значения глубины упрочненного 


слоя и степени упрочнения. От толщины упрочненного слоя Й, зависят 
многие эксплуатационные свойства деталей, например, усталостная проч- 
ность. Величина Й, определяет зону поверхностного слоя, в которой име- 


ются остаточная деформация зерен и дислокаций кристаллической решет- 
ки, образованные в результате приложения внешней нагрузки. Аналитиче- 
ское определение толщины упрочненного слоя и степени упрочнения в за- 
висимости от физико-механических свойств материала детали и парамет- 
ров процесса является очень сложной задачей. Существующие математи- 
ческие зависимости, выведенные несколькими авторами [9,10], были полу- 
чены на основе теории упругости или пластичности после принятия много- 
численных упрощений и допущений. 

Значительные исследования в этой области проведены И.В. Куд- 
рявцевым, В.П. Пшибыльским, Е.Г., Папшевым и др. [9,10,11]. 

В работе [9] приведена зависимость для определения глубины уп- 
рочненного слоя в зависимости от характеристик следа: 


Й, =З7К, (8) 


где К - коэффициент, зависящий от степени наклепа; г - радиус пласти- 
ческого отпечатка. 
В случае эллиптической формы отпечатка 


г=ц/а -В, (9) 


гдеа и Ь - полуоси эллипса контакта. 


На основании приведенных зависимостей для ППД ГРС глубину уп- 
рочненного слоя можно определить по формуле: 


в, =ЗА/а-Ь. (10) 


Согласно определения под степенью пластической деформации = 
условно принимается отношение радиуса остающейся от вдавливания лун- 
ки гк радиусу вдавливаемой сферы В. 

В работах [9] также приводится зависимость для определения сте- 
пени упрочнения: 





о (11) 


где г - радиус пластического отпечатка; В - радиус шарика. 
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Используем зависимость (11) для определения степени упрочнения 
при обработке гибкой гранулированной средой. 

Учитывая ранее приведенные зависимости (9), (11), можно запи- 
сать для ППД ГГС 





й й 
— тах . (”^) — пах . 12 
- | в и 


Полученная система моделей прошла комплексную эксперимен- 
тальную проверку. Установлено, что расхождение между результатами 
теоретических и экспериментальных исследований не превышают 20%, 
поэтому система моделей может быть использована для проектирования 
технологических процессов ППД ГГС, обеспечивающих повышение качест- 
ва поверхностного слоя обрабатываемых деталей. На её основе разработа- 
ны методика оптимизации технологических процессов и САПР технологиче- 
ских процессов ППД ГГС. 

Проектирование технологических процессов при ППД ГГС включает 
в себя комплекс работ по изысканию, исследованию и расчётам, имеющих 
целью получение описания предмета проектирования, необходимого и дос- 
таточного для создания и реализации нового технологического процесса, 
удовлетворяющего заданным требованиям. Сложность процесса проекти- 
рования, многовариантность технологических решений, большая трудоём- 
кость определения оптимального варианта вызывают необходимость авто- 
матизации проектных работ. 

Для построения математического описания процесса проектирова- 
ния необходимо провести формализацию, математический аппарат которой 
позволит описать сложные взаимосвязи, изучаемые технологией, и опре- 
делить процедуры, позволяющие построить проектные решения. В основу 
такого аппарата для ППД ГГС могут быть положены полученные выше мо- 
дели. Они в полной мере отражают всё многообразие технологических си- 
туаций, содержат описание свойств процесса, пригодное для синтеза алго- 
ритмов. Результаты ППД ГГС можно описать множеством критериев: шеро- 
ховатость обработанной поверхности; глубина упрочненного слоя; степень 
упрочнения; время или производительность обработки и т.д. 

Полученные модели позволяют представить каждый показатель 
(критерий) в виде функциональной зависимости от множества исходных 
данных: управляемых технологических параметров и свойств обрабаты- 
ваемого материала. Эти зависимости являются исходными в задачах опти- 
мизации и управления. 

При моделировании процессов ППД ГГС рассмотрено влияние ис- 
ходных факторов на основные показатели обработки (технологические ре- 
жимы, исходная шероховатость поверхности обрабатываемой детали, раз- 
меры среды). Это позволило произвести ранжирование технологических 
факторов, выбрать основные, которые оказывают существенное влияние, 
определить какие из них следует задавать одним значением, а какие мас- 
сивом чисел для формирования множества проектных решений. 
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При создании САПР ТП разработаны технологические алгоритмы по 
двум методическим направлениям: 

1) структурная оптимизация (выбор метода обработки, разработка 
процессов с минимальным числом операций и станков); 

2) параметрическая оптимизация (главным образом оптимизация 
режимов обработки) отдельных операций. 
Выводы. Разработанная САПР ТП позволяет по характеристике детали 
выбрать возможные методы ППД ГГС (в порядке предпочтительности), для 
каждого из них определить технологические режимы и характеристики ра- 
бочих сред, обеспечивающие минимальное время обработки, рассчитать 
необходимое количество станков и рабочих сред для выполнения годовой 
программы, затем путем экономического сравнения выбрать оптимальный 
вариант технологического процесса. 
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М.А.ТАМАККТМ, Е.Е.ТТЗНСНЕМКО, \У.С.ГЕВЕБЕМКО 


1МРКОУЕМЕМТ ОЕ ОЧАМТУ ОЕ ТНЕ ВЕАМКЕТ ОЕ ОЕТАП$ АТ 
РКОСЕЗ$ТМС ВУ ЗУРЕКРТСТАЕ РЕАЗТТС РЕРОВМАТТОМ 
ТМ ТНЕ РЕЕХТВЕЕ СКАМОГАТЕО ЕМУТВОММЕМТ$ 


[п агфае гези $ оЁ гезеагсйе$ оЁ {Пе Бас {есипоод!са! рагатеег$ оЁ те о4$ 
ОЕ зиреаа! р!а$с аеогтаНоп аге ргезежеа Бу {Пе НехЫе дгапшае4 епм- 
гоптепе. Бер оЁ пгодисНоп оЁ а раае оЁ епугоптепё, ап ауегаде аг!- 
тейс аемаНоп оЁа ргое ог {Пе е$аБИВеа гоидНпез$, аерйИ оЁ Пе $гепд{!- 
епе4 |ауег ап Пагдептд 4едгее 15 деНпеа, дерепдепсе оЁ а гочдНпез$ оп 
{те Гог уаноц$ Кта$ оЁ ргосез$та Бу а тео4 оЁ зирегНаа! р!азйс дегогта- 
боп Бу {Пе НехЫе дгапфа(еа епмгоптепе 15 гезиКед. 
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